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WEITERES VORGEHEN 



siehe Formbiatt PCT/1PEA/416 



Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
1 1 .01 .2005 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
17.01 .2004 



Internationale Patentkiassifikation (iPC) oder nationale Klassiflkation und IPC 
INV. C04B35/01 C10C1/04 



Anmelder 
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1 Bel diesem Bericht handelt es sich um den intemationalen vorlaufigen PrOf ungsbericht, der von der mit der 
" intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikei 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. H (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 

70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter die frQhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgenalt der 

intemationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nur an das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derfles eleWronischen Datentrager(s) 
anaeben) derydie ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
eiektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
M Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
S Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 
M Feld Nr. VIII 



Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Bearundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



09.08.2005 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340-3016 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



31.05.2006 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Ratning, T 

Tel. +31 70 340-4232 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts . _ _ 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

El der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeideamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 _ 8 eingegangen am 09.08.2005 mit Schreiben vom 08.08.2005 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. E3 Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 
S Anspruche: Nr. 9 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufqelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrxfft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: 


Anspruche 


2,7 


Nein: 


Anspruche 


1,3-6,8 


Ja: 


Anspruche 


7 


Nein: 


Anspruche 


1-6,8 


Ja: 


Anspruche: 


1-8 


Nein: Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, istfoigendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-5 403 526 (KLOSS ET AL) 4. April 1 995 (1 995-04-04) 
D2: US-A-3 285 760 (HILDINGER WILLIAM M ET AL) 1 5. November 1 966 
(1966-11-15) 

D3: US-A-5 262 043 (BOENIGK ET AL) 1 6. November 1 993 (1 993-1 1 -1 6) 

1 . Eingereichte Anderungen (Artikel 34(2)(b) PCT) 

Die eingereichten Anderungen bringen keine Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu 
Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung zum 
Anmeldezeitpunkt hinausgehen. 

2. Neuheit (Artikel 33(2) PCT) 

a. Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB es fur den Fachmann unmoglich ist 
genau festzustellen im welchem Fall ein Wert "etwa" gleich an einem anderen Wert ist. 
Jeder Wert, der daher mit dem Begriff "etwa" angedeutet wird, soil daher als vollig 
undefiniert aufgefaBt werden. 

b. Der nachste Stand der Technik wird in Dokument D3 beschrieben. Dokument D3 
weist ein Verfahren zur Herstellung eines Steinkohlenteerpechs auf, in dem 
Steinkohlenteer in einer ersten Destillationsstufe des Ruckstands der ersten 
Destillationsstufe unter einem Druck von nicht mehr als 1 mbar destilliert wird, wobei 
die Temperatur im Verdampfer im Temperaturbereich von 300 bis 380°C liegt und die 
mittlere Verweilzeit des Ruckstands 2 bis 10 min betragt (Spalte 1, Zeilen 55-68). 

Die Beispiele des Dokuments D3 zeigen, daB das resultierende Steinkohlenteerpech 
eine hone Koksausbeute hat (> 80 Gew.-%), einen niedrigeren Gehalt an Benzo-a- 
pyren (in Beispiel 2 zum Beispiel 20 ppm) und einen hoheren Erweichungspunkt (zum 
Beispiel 253°C in Beispiel 2). Wie der Anmelder selber schon zugegeben hat, ist dieses 
Steinkohlenteerpech mit dem Steinkohlenteerpech der Anmeldung identisch. 

Weiterhin wird das benzo(a)pyrenreine Steinkohlenteerpech tatsachlich in Anthracenol 
gelost, also nach der Destillationsstufe (siehe Beispiel 4). Am Ende des Beispiels 3 wird 
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schon vorgeschlagen (siehe Spalte 3, Zeilen 59-62), das destillierte 
Steinkohlenteerpech mit einem Ol mit niedrigem Benzo(a)pyrengehalt zu mischen, falls 
eine niedrige Viskositat fur das Bindemittel erwunscht ist. Beispiel 4 des Dokuments D3 
arbeitet diesen Vorschlag aus. Zur Verwendung als Elektrodenbindemittel wird das 
benzo(a)pyrenreine Steinkohlenteerpech mit dem benzo(a)pyrenreinen Anthracenol 
gemischt. Dokument D3 weist also genau dasgleiche flussige grafitierbare Bindemittel 
wie die Anmeldung auf. Beispiel 4 schlagt auch noch die Verwendung von anderen 
benzo(a)pyrenreinen Losungsmitteln fur das destillierte Steinkohlenteerpech vor (siehe 
Spalte 4, Zeilen 26-29). 

Weiterhin weist Dokument D3 nachdrucklich daraufhin, daf3 das (moglicherweise mit 
Anthracenol gemischte) Steinkohlenteerpech fur alle Bindungszwecke, die fur 
Steinkohlenteerpech bekannt sind, angewendet werden kann (siehe Spalte 3, Zeilen 
55-57). Beispiel 4 spezifiziert sogar noch, daB das (moglichweise mit Anthracenol 
gemischte) Steinkohlenteerpech als Bindemittel fur feuerfeste Steine angewendet 
werden kann (siehe Spalte 4, Zeilen 23-26). 

Der einzige scheinbare Unterschied zwischen Anspruch 1 der Anmeldung und 
Dokument D3 ist, daB Anspruch 1 einen Temperaturbereich von 150°C bis etwa 400°C 
erwahnt, bei dem der bindemittelenthaltende Formkorper warmebehandelt wird. 

Der Effekt dieser Behandlung ist die Verfestigung des Formkorpers. 

Wie schon gesagt, weist Dokument D3 daraufhin, das (moglichweise mit Anthracenol 
gemischte) Steinkohlenteerpech als Bindemittel fur feuerfeste Steine anzuwenden. Bei 
jeder moglichen Anwendung des (moglichweise mit Anthracenol gemischte) 
Steinkohlenteerpechs als Bindemittel fur Feuerfeststeine sollen die mit dem Bindemittel 
vermischten Feuerfestpartikel aufgeheizt werden, zur Verfestigung des Feuerfeststeins. 
Diese Verfestigung findet nie unterhalb von 150°C statt. Man muB immer bis auf eine 
Temperatur hoher als 150°C aufwarmen. Das bedeutet, daB bei der Verwendung von 
(moglichweise mit Anthracenol gemischtem) Steinkohlenteerpech als Bindemittel fur 
feuerfeste Steine immer eine Warmebehandlung im Temperaturbereich 150-400°C 
stattfinden wird. Erwarmung bis auf eine Temperatur hoher als 400°C beinhaltet auch 
eine Warmebehandlung im Temperaturbereich 150-400°C. Das Wort 
"Warmebehandlung" soil ja nicht unbedingt bedeuten, daB in diesem 
Temperaturbereich die Temperatur bei irgendeiner Temperaturhohe stabil ist. Es 
bedeutet nur, daB in einem bestimmten Moment bis auf mindestens 150°C aufgeheizt 
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wird. 

Die Aussage, daB das (moglichweise mit Anthracenol gemischte) Steinkohlenteerpech 
als Bindemittel fur feuerfeste Steine angewendet werden kann, bedeutet also, daB das 
Merkmal der Warmebehandlung bis auf mindestens 150°C des mit den 
Feuerfestteilchen vermischten Steinkohlenteerpechs implizit im Dokument D3 
vorhanden. 

Dokument D3 sagt nicht aus, wie groB die pulverformigen destillierten 
Steinkohienteerpechpartikel sind. Da die Herstellungsweise der Partikel mit der 
Herstellungsweise der Steinkohienteerpechpartikel der Anmeldung identisch ist, soli 
davon ausgegangen werden, daB die Steinkohienteerpechpartikel des Dokuments D3 
gleich so groB wie die Steinkohienteerpechpartikel der Anmeldung sind. 

Weiterhin kann noch gesagt werden, daB das organische Bindemittel selber ein 
Kohlenstofftrager ist, und daher auch Anspruch 8 nicht neu ist. 

Wegen des Inhalts des Dokuments D3 erfullt die vorliegende Anmeldung nicht die 
Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Anspruche 1, 3-6 und 8 
im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

3. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 

a. Dokument D2 kommt aus derselben technischen Gebiet wie Dokument D3. Wenn 
der Fachmann den Vorschlag aus Dokument D3 zur Verwendung des (moglicherweise 
mit Anthracenol gemischten) Steinkohlenteerpechs als Bindemittel in einer 
Feuerfestmasse folgen wurde, wurde er, zur Bestimmung der zu verwendenden 
Mengen des Steinkohlenteerpechs und des Anthracenols, daher direkt auf die Lehre 
des Dokuments D2 zuruckgreifen. Dokument D2 weist ein Bindemittel fur 
Feuerfeststeine mit 2,4 Gew.-% Steinkohlenteerpech und 3,7 Gew.-% Anthracenol auf. 
Der Gehalt an Benzo(a)pyren ist fur die Wahl der Menge an Steinkohlenteerpech und 
Anthracenol nicht wichtig. Daher wurde der Fachmann die Mengen, die in Dokument 
D2 vorgegeben werden, verwenden. 

Anspruch 2 ist also nicht mit einem erfinderischen Schritt verbunden. 

b. Es scheint, als ob Anspruch 7 mit einem erfinderischen Schritt verbunden ist, da der 
zitierte Stand der Technik nicht darauf hinweist, die Staubbildung mittels eines 
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Staubbindemittels zu vermeiden. 
Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
4- Klarheit (Artikel 6 PCT) 

Der in den Anspruchen 1,2,5 und 6 benutzte relative Begriff "etwa 11 hat keine 
allgemein anerkannte Bedeutung und laBt den Leser uber die Bedeutung des 
betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daB die Defi- 
nition der Gegenstande dieser Anspruche nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 
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1. Verfahren zum Herstellen von kohlenstoffgebundenen 
Feuerfesterzeugnissen aus feuerfesten Kornungen und organischem 
Bindemittel, dadurch gekennzeichnet, dass man als organisches 
Bindemittel ein pulverformiges, grafitierbares Steinkohlenteerpech mit 
einem Benzo(a)pyrengehalt kleiner 500 mg/kg und einem 
Verkokungsruckstand von mindestens etwa 80 Gew.% nach DIN 
51905 und ein bei Raumtemperatur fliissiges grafitierbares 
Bindemittel mit einem Verkokungsruckstand von mindestens etwa 15 
Gew.% und einem Benzo[a]pyren-Gehalt von kleiner 500 ppm nach 
DIN 51905 einsetzt, dieses mit den ubrigen Bestandteilen mischt, in 
einen Formkorper uberfuhrt und anschlielSend bei einer Temperatur 
von 150 bis etwa 400°C warmebehandelt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als 
organisches Bindemittel 0,5 bis etwa 4 Gew.%, insbesondere 1 bis 2,5 
Gew.%, Hochtemperaturbinder und 1,3 bis etwa 4 Gew.%, 
insbesondere 2 bis 3 Gew.%, flussiges Bindemittel, jeweils bezogen 
auf die Gesamtmasse des feuerfesten Gemischs, einsetzt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Steinkohlenteerpech erhaltlich ist durch Destination von 
Steinkohlenteer in einer ersten Destillationsstufe unter Normaldruck 
oder vermindertem Druck und Destination des Riickstands der ersten 
Destillationsstufe unter einem Druck von nicht mehr als 1 mbar in 
einem Verdampfer, wobei die Temperatur im Verdampfer im 
Temperaturbereich von 300 bis 380°C liegt und die mittlere Verweilzeit 
des Riickstands 2 bis 10 min betragt. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass man als fliissiges Bindemittel eine Losung des 
Steinkohlenteerpechs nach Anspruch 3 in einem Anthracenol einsetzt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass man das pulverformige Steinkohlenteerpech in 
Form eines Pulvers mit einer mittleren Korngrofce von 10 bis etwa 500 
jum einsetzt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das pulverformige Steinkohlenteerpech einen 
Erweichungspunkt von uber etwa 180 °C aufweist. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass man das pulverformige Steinkohlenteerpech 
vor dem Vermischen mit dem fliissigen Bindemittel mit einem 
naphthenischen Ol als Staubbindemittel versetzt, welches das Pech 
nicht anlost. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man dem 
Gemisch aus feuerfesten Kornungen und organischem Bindemittel 
vor der Formgebung einen Kohlenstofftrager, insbesondere Graphit 
und/oder RuG, zusetzt [Neuheit klaren!]. 
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